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^ (57) Abstract: The present invention relates to polymer blends containing a component selected from the group poly(ester)carbon- 
^ ate, graft polymers or mixtures thereof. Said blends also contain poly alky lene naphthalate as the second component and optionally 
f — . an additional component selected from the group of vinyl (co)polymers, polyalkylene terephthalate or mixtures thereof, whereby 
TJ" mixtures of polycarbonate, polyalkylene naphthalate and optionally polyalkylene terephthalate do not contain a tetra fluor ethylene 
polymer. 

^ (57) Zusammenfassung: Die voriiegende Erfindung betrifft Polymerblends, enthaltend eine Komponente ausgewahlt aus der 
Gnrope Pory(ester)carbonate, Pfropfjpolymerisate oder Mischungen hiervon, als zweite Komponente Polyalkylennaphthalat sowie 
gegebenenfalls eine weitere Komponente ausgewahlt aus der Gruppe aus Vmyl(co)polymerisate, Polyalkylen terephthalate oder 
Mischungen hiervon, wobei Mischungen aus Polycarbonate Polyalkylennaphthalat und gegebenenfalls Polyalkylenterephthalat kein 

^ Tetrafluorethylenpolymerisat enthalten. 
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Polvmerblends en thai tend modifizierte Polyester 

Gegenstand der vorliegenden Erfindung sind Polymerblends, enthaltend modifizierte 
Polyester insbesondere mit verbesserten optischen Eigenschaften sowie deren 
5 Verwendung. 

In der EP-A 0603664 werden z.B. Polymerblends beschrieben, die aus Polycarbona- 
ten und ABS-Polymerisaten bestehen. Weitere Beispiele fur Polymerblends ent- 
haltend Polycarbonate sind in der JP-A1 0245481 und der EP-A 846729 zu finden. 

10 

Dariiber hinaus werden Polycarbonate in Verbindung mit Pfropfpolymerisaten in der 
EP-A 0785234 beschrieben. 

Daneben ist auch der Einsatz von Polymerblends bekannt, die Polyethylentereph- 
15 thalate und Polyethylennaphthalate enthalten. Hauptanwendungsgebiete sind hierbei 
die Herstellung von KunststofT-Flaschen mit verbesserten Eigenschaften. Dieses 
Thema wird zum Beispiel in den folgenden Ubersichtsartikeln behandelt: 

- E. Nunes, J. Agnelli, R. Rossi: Brazil. Polim. Tecnol. 8 (1998) 55-67 
20 - M. Xanthos, H. Warth, S. Fakirov Ed., Transreactions in Condensation Polymers, 
Kap. 10, Wiley, 1999. 

In der WO 9824844 ist ferner die Umesterungskontrolle in Polyethylenterephthala- 
ten/Polyethylennaphthalat-Blends geschildert. Die UV-Eigenschaften von Flaschen 
25 werden ferner in JP-A 09302205 beschrieben. 

Verbesserungsbedurftig sind vor allem bei Sichtteilen die optischen Eigenschaften 
insbesondere der Rohton und die Farbeffekte. 



30 



Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist demgemaB, Polymerblends zur Verfugung 
zu stellen, die eine Farbverbesserung, Rohtonverbesserung (Rohtonaufhellimg) und 
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ein verbessertes Veraibeitungsverhalten beispielsweise bei der Herstellung von dunn- 
wandigen Teilen aufweisen. 

Diese Aufgabe wird erfindungsgemaB gelost durcb Polymerblends enthaltend eine 
Komponente ausgewahlt aus der Gruppe Poly(ester)carbonat A, Pfropfpolymerisat B 
oder Mischungen hiervon, Polyalkylennaphthalat C sowie gegebenenfalls eine 
weitere Komponente D ausgewahlt aus Vinyl(co)polymerisat Dl, PolyaDcylen- 
terephthalat D2 oder Mischungen hiervon, wobei Mischungen aus Polycarbonat, 
Polyalkylennaphthalat und gegebenenfalls Polyalkylenterephthalat kein Tetrafluor- 
ethyl enpolymer enthalten. 

ErfindungsgemaB bevorzugt sind insbesondere Polymerblends enthaltend: 

1. Polycarbonat, Polyalkylenterephthalat, vorzugsweise Polybutylenterephtalat, 
und Polyalkylennaphthalat, 

2. Polycarbonat, Pfropfpolymerisat und Polyalkylennaphthalat, 

3. Pfropfpolymerisat und Polyalkylennaphthalat, 

4. Pfropfpolymerisat, Polyalkylenterephthalat und Polyalkylennaphthalat oder 

5. Polycarbonat und Polyalkylennaphthalat ausgenommen Tetrafluorethylea- 
polymerisat 

Die Pfropfpolymerisate konnen ganz oder teilweise durch Vinyl(co)polymerisate 
ersetzt werden. 

Die genannten Polymerblends enthalten vorzugsweise 0,2 bis 99 Gew.-Teile Poly- 
alkylennaphthalat Besonders bevorzugt sind 0,4 bis 85 Gew.-Teile, ganz besonders 
bevorzugt sind 0,6 bis 75 Gew.-Teile Polyalkylennaphthalat. Die Polymerblends 
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konnen 1 bis 99,8 Gew.-Teile Polycarbonat A, Pfroplpolymerisat B oder Gemische 
hiervon enthalten. Bevorzugt sind 15 bis 99,6 Gew.-Teile, besonders bevorzugt sind 
25 bis 99,4 Gew.-Teile. 

Vinyl(co)polymerisat und Polyalkylenterephthalat sowie Gemische hiervon konnen 
mit bis zu 85 Gew.-Teilen in den Polymerblends enthalten sein. Bevorzugt sind 3 bis 
80 Gew.-Teile, insbesondere 5 bis 75 Gew.-Teile. Die Summe der eingesetzten 
Komponenten A bis D betragt 100 Gew.-Teile. 

Fur die Gruppe 1 sind folgende Mengen bevorzugt: 

Polycarbonat 5-98 Gew.-Teile, besonders bevorzugt 10-95 Gew.-Teile, 



Polyalkylenterephthalat 0-80 Gew.-Teile, besonders bevorzugt 5-75 Gew.-Teile, 

ganz besonders bevorzugt 15-75 Gew.-Teile, hochst 
bevorzugt 20-70 Gew.-Teile; 

Polyalkylennaphthalat 1-80 Gew.-Teile, besonders bevorzugt 2-70 Gew.-Teile. 

In Fallen, in denen die Polycarbonat/Polyalkylennaphthalat-Mischungen >0 Gew.- 
Teile Polyalkylenterephthalat enthalten, ist dieses vorzugsweise in Mengen von 5 bis 
75 Gewichts-Teilen enthalten. 

Fur die Gruppe 2 sind folgende Mengen bevorzugt (Gew.-Teile): 



ganz besonders bevorzugt 15-80 Gew.-Teile; 



besonders 
bevorzugt 



ganz besonders bevorzugt 



Polycarbonat 
Pfropfpolymerisat 
Polyalkylennaphthalat 
Vinyl(co)polymerisat 



5-98 
1-80 
0,2-80 
0-60 



10-95 
3-60 
0,4-60 
1-40 



20-90 
5-40 

1- 40 

2- 30 
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Fur die Gruppe 3 sind folgende Mengen bevorzugt (Gew.-Teile): 



Pfropfpolymerisat 1 -80 

Polyalkylennaphthalat 0,2-80 
Vinyl(co)polymerisat/ 0-95 
Polyalkylenterephthalat 



besonders 
bevorzugt 

3-60 
0,4-60 
5-90 



ganz besonders 
bevorzugt 

5-40 
1-40 
10-85 



hochst 
bevorzugt 



40-80 



Ferner betriffi die vorliegende Erfindung auch die Verwendung der Polymerblends 
zur Herstellung von Formkorpeni. 



Komponente A 



ErfindungsgemaB geeignete aromatische Polycarbonate und/oder aromatische Poly- 
estercarbonate gemaB Komponente A sind literaturbekannt oder nach literaturbe- 
kannten Verfahren herstellbar (zur Herstellung aromatischer Polycarbonate siehe bei- 
spielsweise Schnell, "Chemistry and Physics of Polycarbonates", Interscience 
Publishers, 1964 sowie die DE-A 1 495 626, DE-A 2 232 877, DE-A 2 703 376, DE- 
A 2 714 544, DE-A 3 000 610, DE-A 3 832 396; zur Herstellung aromatischer 
Polyestercarbonate z.B. DE-A 3 077 934). 

Die Herstellung aromatischer Polycarbonate erfolgt z.B. durch Umsetzung von 
Diphenolen mit Kohlensaurehalogeniden, vorzugsweise Phosgen. und/oder mit aro- 
matischen Dicarbonsauredihalogeniden, vorzugsweise Benzoldicarbonsauredihalo- 
geniden, nach dem Phasengrenzflachenverfahren, gegebenenfalls unter Verwendung 
von Kettenabbrechern, beispielseise Monophenolen imd gegebenenfalls unter Ver- 
wendung von trifunktionellen oder mehr als trifunktionellen Verzweigern, beispiels- 
weise Triphenolen oder Tetraphenolen. 



Diphenole zur Herstellung der aromatischen Polycarbonate und/oder aromatischen 
Polyestercarbonate sind vorzugsweise solche der Formel (I) 
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HO 




A- 




OH 



(D 



wobei 

A eine Einfachbindung, C 1 -C 5 -AIkylen, C 2 -C 5 -Alkyliden, C 5 -C 6 -Cycloalkyli- 
den, -O-, -SO-, -CO-, -S-, -S0 2 -, C^-C^-Aiylen, an das weitere aromatische 
gegebenenfalls Heteroatorrie enthaltende Ringe kondensiert sein konnen, 

oder ein Rest der Fonnel (II) oder (HI) 



B jeweils WasserstofF, C r C 12 -Alkyl, vorzugsweise Methyl, Halogen, vorzugs- 
weise Chlor und/oder Brom, 





CH. 



'3 



X 



jeweils unabhangig voneinander 0, 1 oder 2, 



P 



1 oder 0 sind, und 



R 5 und R 6 fur jedes X* individuell wahlbar, unabhangig voneinander WasserstofF 
oder C r C 6 -Alkyl, vorzugsweise WasserstofF, Methyl oder Ethyl, 
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X 1 Kohlenstoffund 

m eine ganze Zahl von 4 bis 7, bevorzugt 4 oder 5 bedeuten, mit der MaBgabe, 
5 dass an mindestens einen Atom X 1 , R 5 und R 6 gleichzeitig Alkyl sind. 

Bevorzugte Diphenole sind Hydrochinon, Resorcin, Dihydroxydiphenole, Bis-(hy- 
droxyphenyl)-C r C 5 -aIkane, Bis-(hydroxyphenyl)-C 5 -C 6 -cycloalkane, Bis-(hydroxy- 
phenyl)-ether, Bis-(hydroxylphenyl)-sulfoxide, Bis-(hydroxyphenyl)-ketone, Bis- 
10 (hydroxyphenyl)-sulfone und a,a-Bis-(hydroxyphenyl)-diisopropyl-benzole sowie 
deren kernbromierte und/oder kernchlorierte Derivate. 

Besonders bevorzugte Diphenole sind 4,4'-Dihydroxydiphenyl, Bisphenol-A, 2,4- 
Bis(4-hydroxyphenyl)-2-methylbutan, 1 , 1 -Bis-(4-hydroxyphenyl)-cyclohexan, 1,1- 
15 Bis(4-hydroxyphenyl)-33.5-trimethylcyclohexan, 4,4-Dihydroxydiphenylsulfid, 
4,4 , -Dihydroxydiphenyl-sulfon sowie deren di- und tetrabromierten oder chlorierten 
Derviate wie beispielsweise 2,2-Bis(3-Chlor-4-hydroxyphenyl)-propan, 2,2-Bis-(3,5- 
dichlor-4-hydroxyphenyl)-propan oder 2,2-Bis-(3,5-dibrom-4-hydroxyphenyl)-pro- 
pan. 

20 

Insbesondere bevorzugt ist 2,2-Bis-(4-hydroxyphenyl)-propan (Bisphenol-A). 

Es konnen die Diphenole einzeln oder als beliebige Mischungen eingesetzt werden. 

25 Die Diphenole sind literaturbekannt oder nach literaturbekannten Verfahren erhalt- 
lich. 

Fur die Herstellung der thennoplastischen, aromatischen Polycarbonate sind geeig- 
nete Kettenabbrecher beispielsweise Phenol, p-Chlorphenol, p-tert.-Butylphenol oder 
30 2,4,6-Tribromphenol, aber auch langkettige Alkylphenole, wie 4-{l,3-Tetramethyl- 
butyl)-phenol gemaB DE-OS 2 842 005 oder Monoalkylphenol bzw. Dialkylphenole 
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mit insgesamt 8 bis 20 C-Atomen in den Alkylsubstituenten, wie 3,5-di-tert.-Butyl- 
phenol, p-iso-Octylphenol, p-tert-Octylphenol, p-Dodecylphenol und 2-(3,5- 
Dimethylheptyl)-phenol und 4-(3,5-Dimethylheptyl)-phenol. Die Menge an einzuset- 
zenden Kettenabbrechern betragt im allgemeinen zwischen 0,5 Mol-%, und 
5 10 Mol-%, bezogen auf die Molsumme der jeweils eingesetzten Diphenole. 

Die thermoplastischen, aromatischen Polycarbonate haben mittlere Gewichtsmittel- 
molekulargewichte (M w , gemessen z.B. durch Ultrazentrifuge oder Streulichtmes- 
sung) von 10 000 bis 200 000, vorzugsweise 20 000 bis 80 000. 

Die thermoplastischen, aromatischen Polycarbonate konnen in bekarmter Weise 
verzweigt sein, und zwar vorzugsweise durch den Einbau von 0,05 bis 2,0 Mol-%, 
bezogen auf die Sunxme der eingesetzten Diphenole, an dreifunktionellen oder mehr 
als dreifunktionellen Verbindungen, beispielsweise solchen mit drei und mehr pheno- 
lischen Gruppen. 

Geeignet sind sowohl Homopolycarbonate als auch Copolycarbonate. Zur Herstel- 
lung erfindungsgemaBer Copolycarbonate gemaB Komponente A konnen auch 1 bis 
25 Gew.-%, vorzugsweise 2,5 bis 25 Gew.% (bezogen auf die Gesamtmenge an 
20 einzusetzenden Diphenolen) Polydiorganosiloxane mit Hydroxy-aryloxy-Endgrup- 
pen eingesetzt werden. Diese sind bekannt (s. beispielseise US-Patent 3 419 634) 
bzw. nach literaturbekannten Verfahren herstellbar. Die Herstelltmg Polydiorgano- 
siloxan-haltiger Copolycarbonate wird z.B. in DE-OS 3 334 782 beschrieben. 

25 Bevorzugte Polycarbonate sind nebai den Bisphenol-A-Homopolycarbonaten die 
Copolycarbonate von Bisphenol-A mit bis zu 15 Mol-%, bezogen auf die Molsum- 
men an Diphenolen, anderen als bevorzugt bzw. besonders bevorzugt genannten 
Diphenole, insbesondere 2,2-Bis(3,5-dibrom-4-hydroxyphenyl)-propan. 



10 



15 
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Aromatische Dicarbonsauredihalogenide zur Herstellung von aromatischen Poly- 
estercarbonate sind vorzugsweise die Disauredichloride der Isophthalsaure, Tere- 
phthalsaure, Diphenylether^,4'-dicaibonsaure und der Naphthalin-2,6-dicarbonsaure. 

5 Besonders bevorzugt sind Gemische der Disauredichloride der Isophthalsaure und 
der Terephthalsaure im Verhaltnis zwischen 1 :20 und 20: 1 . 

Bei der Herstellung von Polyestercarbonaten wird zusatzlich ein Kohlensaurehalo- 
genid, vorzugsweise Phosgen als bifiinktionelles Saurederivat mitverwendet. 

10 

Als Kettenabbrecher fur die Herstellung der aromatischen Polyestercarbonate kom- 
men auBer den bereits genannten Monophenolen noch deren Chlorkohlensaureester 
sowie die Saurechloride von aromatischen Monocarbonsauren, die gegebenenfalls 
durch C r C 2 2-Alkylgruppen oder durch Halogenatome substituiert sein konnen, so- 
15 wie aliphatische C 2 -C22-Monocarbonsaurechloride in Betracht 

Die Menge an Kettenabbrechem betragt jeweils 0,1 bis 10 Mol-%, bezogen im Falle 
der phenolischen Kettenabbrecher auf Mole Diphenole imd Falle von Monocarbon- 
saurechlorid-Kettenabbrecher auf Mole Dicarbonsauredichloride. 

20 

Die aromatischen Polyestercarbonate konnen auch aromatische Hydroxycarbonsau- ( ; 

reh eingebaut enthalten. 

Die aromatischen Polyestercarbonate konnen sowohl linear als auch in bekannter 
25 Weise verzweigt sein (siehe dazu ebenfalls DE-A 2 940 024 und DE-A 3 007 934). 

Als Verzweigungsmittel konnen beispielsweise 3- oder mehrfunktionelle Carbonsau- 
rechloride, wie Trimesinsauretrichlorid, Cyanursauretrichlorid, 3,3*,4,4 f -Benzophe- 
nontetracarbonsauretetrachlorid, 1 ,4,5,8-Napthalintetracarbonsauretetrachlorid oder 
30 Pyromellithsauretetrachlorid, in Mengen von 0,01 bis 1,0 Mol-% (bezogen auf einge- 
setzte Dicarbonsauredichloride) oder 3- oder mehrfunktionelle Phenole, wie Phloro- 
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glucin, 4,6-Dimethyl-2,4,6-tri-(4-hydroxyphenyl)-hepten, 2 5 4,4-Dimethyl-2,4-6-tri- 
(4-hydroxyphenyl)-heptan, 1,3 ,5-Tri-(4-hydroxypheny l)-benzol, 1,1,1 -Tri-(4-hy- 
droxyphenyl)-ethan, Tri-(4-hydroxyphenyl)-plienylinethan, 2,2-Bis[4,4-bis(4-hy- 
droxy-phenyl)-cyclohexyl]-propan, 2,4-Bis(4-hydroxyphenyl-isopropyl)-phenol, Te- 
5 tra-(4-hydroxyphenyl)-methan, 2 3 6-Bis(2-hydroxy-5-methyl-benzyl)-4-methyl-phe- 
nol, 2-(4-Hydroxyphenyl)-2-(2 5 4-dihydroxyphenyl)-propan, Tetra-(4-[4-hydroxyphe- 
nyl-isopropyl]-phenoxy)-methan, l > 4-Bis[4,4 , -dihydroxytri--phenyl)-methyl]-beii2ol, 
in Mengen von 0,01 bis 1,0 Mol-%, bezogen auf eingesetzte Diphenole, verwendet 
werden. Phenolische Verzweigungsmittel konnen mit den Diphenolen vorgelegt, 
10 Saurechlorid- Verzweigungsmittel konnen zusammen mit den Sauredichloriden ein- 
getragen werden. 

In den thermoplastischen, aromatischen Polyestercarbonaten kann der Anteil an 
Carbonatstruktureinheiten beliebig variieren. Vorzugsweise betragt der Anteil an 
15 Carbonatgruppen bis zu 100 Mol-%, insbesondere bis zu 80 Mol-%, besonders be- 
vorzugt bis zu 50 Mol-%, bezogen auf die Summe an Estergruppen und Carbo- 
natgruppen. Sowohl der Ester- als auch der Carbonatanteil der aromatischen Poly- 
estercarbonate kann in Form von Blocken oder statistisch verteilt im Polykondensat 
vorliegen. 

20 

Die relative Losungsviskositat (r| rel ) der aromatischen Polycarbonate und aroma- 
tischen Polyestercarbonate liegt im Bereich 1,18 bis 1,4, vorzugsweise 1,22 bis 1,3 
(gemessen an Losungen von 0,5 g Polycarbonat oder Polyestercarbonat in 100 ml 
Methylenchlorid-Losung bei 25°C). 

25 

Die thermoplastischen, aromatischen Polycarbonate und Polyestercarbonate konnen 
allein oder im beliebigen Gemisch untereinander eingesetzt werden. 
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Komponente B 

Das kautschukmodifizierte Pfropfpolymerisat B umfasst ein statistisches (Co)poly- 
merisat aus Monomeren gemaB B.l.l und/oder B.1.2, sowie einem mit dem statistic 
5 schen (Co)polymerisat aus B.l.l und/oder B.1.2 gepfropften Kautschuk B.2, wobei 
die Herstellung von B in bekannter Weise nach einem Masse- oder Losungs- oder 
Masse-Suspensions-Polymerisationsverfahren erfolgt, wie z.B. in den US-A- 
3 243 481, US-A-3 509 237, US-A-3 660 535, US-A-4 221 833 und US-A-4 239 863 
beschrieben. 

10 

Beispiele fur Monomere B.l.l sind Styrol, a-Methylstyrol, halogen- oder alkylkem- 
substituierte Styrole wie p-Methylstyrol, p-Chlorstyrol, (Mettyacrylsaure-Ci-Cg- 
alkylester wie Methylmethacrylat, n-Butylacrylat und t-Butylacrylat. Beispiele fur 
Monomere B.1.2 sind ungesattigte Nitrile wie Acrylnitril, Methaciylnitril, (Meth)- 
15 Acrylsaure-C r C 8 -alkylester wie Methylmethacrylat, n-Butylacrylat, t-Butylacrylat, 
Derivate (wie Anhydride und Imide) ungesattigter Carbonsauren wie Maleinsaure- 
anhydrid und N-Phenyl-maleinimid oder Mischungen davon. 

Bevorzugte Monomere B.l.l sind Styrol, a-Methylstyrol und/oder Methylmeth- 
20 acrylat, bevorzugte Monomere B.1.2 sind Acrylnitril, Maleinsaureanhydrid und/oder 
Methylmethacrylat. 

Besonders bevorzugte Monomere sind B.l.l Styrol und B.1.2 Acrylnitril. 

25 Fur die kautschukmodifizierten Pfropfpolymerisate B geeignete Kautschuke B.2 sind 
beispielsweise Dienkautschuke, EP(D)M-Kautschuke, also solche auf Basis Ethy- 
len/Propylen und gegebenenfalls Dien, Acrylat-, Polyurethan-, Silikon-, Chloropren- 
und Ethylen/Vinylacetat-Kautschuke. 

30 Bevorzugte Kautschuke B.2 sind Dienkautschuke (z.B. auf Basis Butadien, Isopren 
etc.) oder Gemische von Dienkautschuken oder Copolymerisate von Dienkautschu- 
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ken oder deren Genii schen mit weiteren copolymerisierbaren Monomeren (z.B. 
gemaB B.l.l und B.1.2), mit der Mafigabe, dass die Glasiibergangstemperatur der 
Komponente B.2 unterhalb 10°C, vorzugsweise unterhalb -10°C liegt. Besonders be- 
vorzugt wird reiner Polybutadienkautschuk. 

5 

Die Komponente B kann, falls erforderlich und wenn dadurch die Kautschukeigen- 
schaften der Komponente B.2 nicht beeintrachtigt werden, zusatzlich noch geringe 
Mengen, ublicherweise weniger als 5 Gew.-%, vorzugsweise weniger als 2 Gew.-%, 
bezogen auf B.2, vernetzend wirkender ethylenisch ungesattigter Monomeren 
10 enthalten. Beispiele fur solche vernetzend wirkenden Monomere sind Alkylendiol-di- 
(meth)-acrylate, Polyester-di-(meth)-acrylate, Divinylbenzol, Trivinylbenzol, Tri- 
allylcyanurat, Allyl-(meth)-acrylat, Diallyknaleat und Diallylfumarat. 

Das kautschukmodifizierte Pfropfpolymerisat B wird erhalten durch Pfrop^oly- 
15 merisation von 50 bis 99, bevorzugt 65 bis 98, besonders bevorzugt 75 bis 95 Gew.- 
Teilen eines Gemischs aus 50 bis 99, bevorzugt 60 bis 95 Gew.-Teilen Monomeren 
gemaB B.l.l und 1 bis 50, bevorzugt 5 bis 40 Gew.-Teilen Monomeren gemaB B.1.2 
in Gegenwart von 1 bis 50, vorzugsweise 2 bis 35, besonders bevorzugt 5 bis 25 
Gew.-Teilen der Kautschukkomponente B.2, wobei die Pfropfpolymerisation nach 
20 einem Masse- oder Losungs- oder Masse-Suspensions-Polymerisationsverfahren 
durchgefuhrt wird. 

Wesentlich bei der Herstellung der kautschukmodifizierten Pfrop§5olymerisate B ist, 
dass die Kautschukkomponente B.2 vor der Pfropfpolymerisation im Gemisch der 

25 Monomeren B.l.l und/oder B.1.2 in geloster Form vorliegt. Die Kautschukkompo- 
nente B.2 darf also weder so stark vemetzt sein, dass eine Losung in B.l.l und/oder 
B.1.2 unmoglich wird, noch darf B.2 zu Beginn der Pfrop§)olymerisation bereits in 
Form diskreter Teilchen vorliegen. Die fur die Produkteigenschaften von B wichtige 
Teilchenmorphologie und zunehmende Vernetzung von B.2 bildet sich erst im Ver- 

30 lauf der Pfropfpolymerisation aus (siehe hierzu beispielsweise Ullmann, Encyclopa- 
die der technischen Chemie, Band 19, S. 284 ff., 4. Auflage 1980). 
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Das statistische Copolymerisai aus B.l.l und B.1.2 liegt ublicherweise im Polymeri- 
sat B zu einem Teil auf dem Kautschuk B.2 auf oder eingepfropft vor, wobei dieses 
Pfropfmischpolymerisat diskrete Teilchen im Polymerisat B ausbildet. Der Anteil des 
auf- oder eingepfropften Copolymerisats aus B.l.l und B.1.2 am gesamten Copoly- 
merisat aus B.l.l und B.1.2 -also die Pfropfausbeute (= Gewichtsverhaltnis der 
tatsachlich gepfropften Pfropfmonomeren zu den insgesamt verwendeten Pfropf- 
monomeren x 100, angegeben in %) - sollte dabei 2 bis 40 %, vorzugsweise 3 bis 
30 %, besonders bevorzugt 4 bis 20 % betragen. 

Der mittlere Teilchendurchmesser der resultierenden gepfropften Kautschukteilchen 
(ennittelt durch Auszahlung an elektronenmikroskopischen Aufhahmen) liegt im 
Bereich von 0,5 bis 5 jam, vorzugsweise 0,8 bis 2,5 jam. 

Neben der iiber Masse-Polymerisation hergestellten Pfropfpolymerisate konnen die 
erfindungsgemaBen Fonnmassen auch tiber Emulsionspolymerisation hergestelltes 
Pfropfpolymerisat enthalten. Die Beschreibung der Pfropfpolymerisate entspricht 
vorzugsweise derjenigen der iiber Massepolymerisation hergestellten, sind jedoch 
mittels Emulsionspolymerisation hergestellt. 

Der mittlere Teilchendurchmesser (d 5Cr Wert) der Pfropfgrundlage im Emulsions- 
pfiropfpolymerisat betragt im allgemeinen 0,05 bis 5 jim, vorzugweise 0,10 bis 
0,5 nm besonders bevorzugt 0,20 bis 0,40 pm. Der Gelanteil der Pfropfgrundlage 
betragt mindestens 30 Gew.-%, vorzugsweise mindestens 40 Gew.-%. 

Das ABS-Pfropfpolymer ist besonders bevorzugtes *12mulsions-Pfropfpolymer". 

Das Gewichtsverhaltnis von mittels Massepolymerisation hergestelltes Pfropf- 
polymer gemaB Komponente B der vorliegenden Erfindung zu dem mittels Emul- 
sionspolymerisation hergestellten Pfropfpolymer betragt 100:0 bis 50:50, vorzugs- 
weise 80:20 bis 60:40. 



WO 01)73474 



-13- 



PCT/EP00/09015 



Komponente C 

Als Komponente C werden Polyalkylennaphthalate eingesetzt (vgL z.B. EP-A- 
5 0846729). Hierbei handelt es sich urn einen Polyester, dessen Eigenschaften ahnlich 
denen der Polyalkylenterephthalate sind. 

Die Polyalkylennaphthalate der Komponente C konnen sowohl Homo- als auch 
Copolymere sein. Bei den Polyalkylennaphthalaten der Komponente C handelt es 
10 sich urn Reaktionsprodukte der ggf. substituierten Naphtalindicarbonsanre oder ihren 
reaktionsfahigen Derivaten, wie Dimethylestern oder Anhydriden, mit aliphatischen, 
cycloaliphatischen oder araliphatischen Diolen sowie urn Mischungen dieser Reak- 
tionsprodukte. Beispiele fur Substituenten an der Naphtalindicarbonsaure sind 
Alkylgruppen mit 1 bis 4 Kohlenstoffatomen, Alkylaxylgruppen sowie Halogene. 

15 

Die Polyalkylennaphthalate konnen neben Naphthalindicarbonsaure bis zu 
98 Mol-%, vorzugsweise bis zu 70 Mol-%, Reste anderer aromatischer oder cycloali- 
phatischer Dicarbonsauren mit 8 bis 14 C-Atomen oder aliphatischer Dicarbonsauren 
mit 4 bis 12 C-Atomen, wie z.B. Reste von Phthalsaure, Isophthalsaure, Tereph- 
20 thalsaure, 4,4 , -Diphenyldicarbonsaure, Bernsteinsaure, Adipinsaure, Sebacinsaure, 
Azelainsaure, Cyclohexandiessigsaure enthalten. 

Die bevorzugten Polyalkylennaphthalate konnen neben Ethylenglykol- bzw. Butan- 
diol-l,4-Resten bis zu 20 Mol-%, vorzugsweise bis zu 10 Mol-%, andere aliphatische 

25 Diole mit 2 bis 12 C-Atomen oder cycloalipahtische Diole mit 6 bis 21 C-Atomen 
enthalten, z.B. Ethandiol, Butandiol, Propandiol-1,3, 2-Ethylpropandiol-l,3, Neo- 
pentylglykol, Pentandiol-1,5, Hexandiol-1,6, Cyclohexan-dimethanol-1,4, 3-Ethyl- 
pentandiol-2,4, 2-Methylpentandiol-2,4, 2^,4-Trimethylpentandiol- 1 ,3, 2-Ethyl- 
hexandiol-1,3, 2,2-Diethylpropandiol-l,3, Hexandiol-2,5, 1 ,4-Di-(6-hydroxyethoxy> 

30 benzol, 2,2-Bis-(4-hydroxycyclohexyl)-propan, 2,4-Dihydroxy-l,l,3,3-tetramethyl- 
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cyclobutan, 2,2-Bis-(4-B-hydroxyethoxy-phenyl)-propan mid 2,2-Bis-(4-hydroxy- 
propoxyphenyl)-propan (DE-A 2 407 674, 2 407 776, 2 715 932). 

Die Polyalkylennaphthalate kdnnen durch Einbau relativ kleiner Mengen 3- oder 4- 
5 wertiger Alkohole oder 3- oder 4-basischer Carbonsauren, z.B. gemaB DE-A 
1 900 270 und US-A 3 692 744, verzweigt werden. Beispiele bevorzugter Veizwei- 
gungsmittel sind Trimesinsaure, Trimellithsaure, Trimethylolethan und -propan und 
PentaerythriL 

10 Besonders bevorzugt sind Polyalkylennaphthalate, die allein aus Naphthalindicarbon- 
saure und deren reaktionsfahigen Derivaten (z.B. deren Dialkylestem) und Ethylen- 
glykol und/oder Butandiol-1,4 hergestellt worden sind, und Mischungen dieser Poly- 
alkylennaphthalate. 

15 Mischungen von Polyalkylennaphthalaten enthalten 1 bis 50 Gew.-%, vorzugsweise 
1 bis 30 Gew.-%, Polyethylennaphthalat und 50 bis 99 Gew.-%, vorzugsweise 70 bis 
99 Gew.-%, Polybutylennaphthalat. 

Die vorzugsweise verwendeten Polyalkylennaphthalate besitzen im allgemeinen eine 
20 Grenzviskositat von 0,4 bis l,5dl/g, vorzugsweise 0,5 bis 1,2 dl/g, gemessen in 
Phenol/o-Dichlorbenzol (1:1 Gewichtsteile) bei 25°C im Ubbelohde-Viskosimeter. 

Die Polyalkylennaphthalate lassen sich nach bekannten Methoden herstelleru 

25 Komnonente Dl 

ErfindungsgemaB einsetzbare Vinyl-(Co)polymerisate gemaB Komponente Dl sind 
solche aus wenigstens einem Monomeren aus der Reihe: Styrol, a-Methylstyrol 
und/oder kernsubstituierten Styrolen, C r C 8 -Alkylmethacrylat, C r C 8 -Alkylacrylat 
30 (D.l.l) mit wenigstens einem Monomeren aus der Reihe: Acrylnitril, Methacrylnitril, 
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C] -Cg-Alkylmethacrylat, C j -Cg- Alkylacrylat, Maleinsaureanhydrid und/oder N- 
substituierte Maleinimide (D. 1 .2). 

Cj-Cg-Alkylacrylate bzw. C j -Cg- Alkylmethacrylate sind Ester der Acrylsaure bzw. 
5 Methacrylsaure und einwertiger Alkohole mit 1 bis 8 C-Atomen. Besonders bevor- 
zugt sind Methacrylsauremethylester, -ethylester und -propylester. AIs besonders 
bevorzugter Methacrylsaureester wird Methylmethacrylat genannt. 

Thermoplastische (Co)polymerisate mit einer Zusammensetzung gemaB Komponente 
10 Dl konnen bei der Pfropfpolymerisation zur Herstellung der Komponente B als 
Nebenprodnkt entstehen, besonders dann, wenn grofie Mengen Monomere auf kleine 
Mengen Kautschuk gepfropft werden. Die erfindungsgemaB einzusetzende Menge an 
(Co)polymerisat Dl bezieht diese Nebenprodukte der Pfropfpolymerisation nicht mit 
ein. 

15 

Die (Co)polymerisate gemaB Komponente Dl sind harzartig, thermoplastisch und 
kautschukfrei. 

Die thermoplastischen (Co)polymerisate Dl enthalten 50 bis 99, vorzugsweise 60 bis 
20 95 Gew.-Teile D.l.l und 50 bis 2, vorzugsweise 40 bis 5 Gew.-Teile D.1.2. 

Besonders bevorzugte (Co)polymerisate Dl sind solche aus Styrol mit Acrylnitril 
und gegebenenfalls mit Methylmethacrylat, axis a-Methylstyrol mit Acrybiitril und 
gegebenenfalls mit Methylmethacrylat, oder aus Styrol und a-Methylstyrol mit 
25 Acrylnitril und gegebenenfalls mit Methylmethacrylat 

Die Styrol- Acrylmtril-Copolymerisate gemaB Komponente Dl sind bekannt und 
lassen sich durch radikalische Polymerisation, insbesondere durch Emulsions-, 
Suspensions-, Losungs- oder Massepolymerisation herstellen. Die Copolymerisate 
30 gemaB Komponente Dl besitzen vorzugsweise Molekulargewichte M w (Gewichts- 
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mittel, ermittelt durch Lichtstreuung oder Sedimentation) zwischen 15 000 und 
200 000. 

Besonders bevoizugte erfindungsgemafie Copolymerisate Dl sind auch statistisch 
aufgebaute Copolymerisate aus Styrol und Maleinsaureanhydrid, die durch eine 
kontinuierliche Masse oder Losungspolymerisation bei unvollstandigen Umsatzen 
aus dem entsprechenden Monomeren hergestellt werden konnen. 

Die Anteile der beiden Komponenten der erfindungsgemaB geeigneten statistisch 
aufgebauten Styrol-Maleinsaxireanhydrid--Copolymeren konnen innerhalb weiter 
Grenzen variiert werden. Der bevorzugte Gehalt an Maleinsaureanhydrid liegt bei 5 
bis 25 Gew.-%. 

Die Molekulargewichte (Zahlenmittel M n ) der erfindungsgemaB geeigneten statis- 
tisch aufgebauten Styrol-Maleinsaureanhydrid-Copolymeren gemaB Komponente B 
konnen ttber einen weiten Bereich variieren. Bevorzugt ist der Bereich von 60 000 
bis 200 000. Bevorzugt ist fur diese Produkte eine Grenzviskositat von 0,3 bis 0,9 
(gemessen in Dimethylformamid bei 25°C; siehe hierzu Hoffinann, Kromer, Kuhn, 
Polymeranalytik I, Stuttgart 1977, Seite 316 ff.). 

Anstelle von Styrol konnen die Vinyl(Co)polymerisate Dl auch kernsubstituierte 
Styrole wie p-Methylstyrol, Vinyltoluol, 2,4-Dimethylstyrol und andere substituierte 
Styrole wie cc-Methylstyrol, die gegebenenfalls substituiert sein konnen, enthalten. 

Komponente D2 

Die Polyalkylenterephthalate der Komponente D2 sind Reaktionsprodukte aus aro- 
matischen Dicarbonsauren oder ihren reaktionsfahigen Derivaten, wie Dimethyl- 
estern oder Anhydriden, imd aliphatischen, cycloaliphatischen oder araliphatischen 
Diolen sowie Mischungen dieser Reaktionsprodukte. 
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Bevorzugte Polyalkylenterephthalate enthalten mindestens 80 Gew.-%, vorzugsweise 
mindestens 90 Gew.-%, bezogen auf die Dicarbonsaurekomponente Terephthalsaure- 
reste und mindestens 80 Gew.-%, vorzugsweise mindestens 90 Gew.-%, bezogen auf 
die Diolkomponente Ethylenglykol- und/oder Butandiol- 1 ,4-Reste. 

5 

Die bevorzugten Polyalkylenterephthalate konnen neben Terephthalsaureresten bis 
zu 20 Mol-%, vorzugsweise bis zu 10 Mol-%, Reste anderer aromatischer oder 
cycloaliphatischer Dicarbonsauren mit 8 bis 14 C-Atomen oder aliphatischer Dicar- 
bonsauren mit 4 bis 12 C-Atomen enthalten, wie z.B. Reste von Phthalsaure, Iso- 
10 phthalsaure, 4,4 , -Diphenyldicarbonsaure, Bernsteinsaure, Adipinsaure, Sebacinsaure, 
Azelainsaure, Cyclohexan-diessigsaure. 

Die bevorzugten Polyalkylenterephthalate konnen neben Ethylenglykol- bzw. Butan- 
diol- 1,4-Resten bis zu 20 Mol-%, vorzugsweise bis zu 10 Mol-%, andere aliphatische 

15 Diole mit 3 bis 12 C-Atomen oder cycloalipahtische Diole mit 6 bis 21 C-Atomen 
enthalten, z.B. Reste von Propandiol-1,3, 2-EthylpropandioM,3, Neopentylglykol, 
Pentandiol-1,5, Hexandiol-1,6, Cyclohexan-dimethanol-1,4, 3-Ethylpentandiol-2,4, 
2-Methylpentandiol-2,4, 2^,4-Trimethylpentandiol-l,3, 2-Ethylhexandiol-l,3, 2,2- 
Diethylpropandiol-1,3, Hexandiol-2,5, l,4-Di-(B-hydroxyethoxy)-benzol, 2^-Bis-(4- 

20 hydroxycyclohexyl)-propan, 2,4-Dihydroxy-l,l,3,3-tetramethyl-cyclobutan, 2,2-Bis- 
(4-B-hydroxyethoxy-phenyl)-propan und 2,2-Bis-(4-hydroxypropoxyphenyl)-propan 
(DE-A 2 407 674, 2 407 776, 2 715 932). 

Die Polyalkylenterephthalate konnen durch Einbau relativ kleiner Mengen 3- oder 4- 
25 wertiger Alkohole oder 3- oder 4-basischer Carbonsauren, z.B. gemafi DE-A 
1 900 270 und US-PS 3 692 744, verzweigt werden. Beispiele bevorzugter Verzwei- 
gimgsmittel sind Trimesinsaure, Trimellithsaure, Trimethylolethan und -propan und 
Pentaerythrit 

30 Besonders bevorzugt sind Polyalkylenterephthalate, die allein aus Terephthalsaure 
und deren reaktionsfahigen Derivaten (z.B. deren Dialkylestem) imd Ethylenglykol 
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und/oder Butandiol-1,4 hergestellt worden sind, und Mischungen dieser Polyalkylen- 
terephthalate. 

Mischungen von Polyalkylenterephthalaten enthalten 1 bis 50 Gew.-%, vorzugsweise 
5 1 bis 30 Gew.-%, Polyethylenterephthalat und 50 bis 99 Gew.-%, vorzugsweise 70 
bis 99 Gew.-%, Polybutylenterephthalat 

Die vorzugsweise verwendeten Polyalkylenterephthalate besitzen im allgemeinen 
eine Grenzviskositat von 0,4 bis 1,5 dl/g, vorzugsweise 0,5 bis 1,2 dl/g, gemessen in 
10 Phenol/o-Dichlorbenzol (1:1 Gewichtsteile) bei 25°C im Ubbelohde-Viskosimeter. 

Die Polyalkylenterephthalate lassen sich nach bekannten Methoden herstellen (s. z.B. 
KunststofF-Handbuch, Band Vm, S. 695 fif., Carl-Hanser-Verlag, Munchen 1973). 

15 Additive 

Die erfindungsgemaBen Polymerblends konnen iibhche Additive, wie Flamm- 
schutzmittel, Anti-Dripping-Mittel, feinstteilige anorganische Verbindungen, Gleit- 
und Entformungsmittel, Nukleierungsmittel, Antistatika, Stabilisatoren, Full- und 
20 Verstarkungsstoffe sowie Farbstofife und Pigmente enthalten. 

Die erfindungsgemaBen Polymerblends konnen im allgemeinen 0,01 bis 20 Gew.-%, 
bezogen auf die Gesamt-Masse, Flammschutzmittel enthalten. Beispielhaft werden 
als Flammschutzmittel organische Halogenverbindxmgen wie Decabrombisphenyl- 

25 ether, Tetrabrombisphenol, anorganische Halogenverbindungen wie Ammonium- 
bromid, StickstoflEverbindungen, wie Melamin, Melaminformaldehyd-Harze, anor- 
ganische Hydroxidverbindungen wie Mg- Al-hydroxid, anorganische Verbindungen 
wie Aluminiumoxide, Titandioxide, Antimonoxide, Barium-metaborat, Hydroxo- 
antimonat, Zirkon-oxid, Zirkon-hydroxid, Molybdenoxid, Ammoniummolybdat, 

30 Zinnborat, Ammoniumborat, Bariummetaborat und Zinnoxid sowie Siloxanver- 
bindungen genannt 



WO 01/23474 




PCT/EP00/09015 



Als Flammschutzverbindungen konnen femer Phosphorverbindungen, wie sie in EP- 
A 0363608, EP-A 0345522 oder EP-A 0640655 beschrieben sind, eingesetzt werden. 

Solche Phosphorverbindungen sind beispielsweise Phosphor-Verbindvingen der 
Formel (IV) 
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in welcher 



R 5 , R 6 , R 7 und R 8 , unabhangig voneinander jeweils gegebenenfalls halogeniertes 
Cg-AIkyl, jeweils gegebenenfalls durch AlkyI, vorzugsweise C r C 4 -Alkyl, und/oder 
Halogen, vorzugsweise Chlor, Brom, substituiertes C5-C5-Cycloalkyl, C 6 -C3 0 -Aryl 
oder C7-Ci2-Aralkyl bedeuten. 

Bevorzugt stehen R 5 , R 6 , R 7 und R 8 unabhangig voneinander iur C 1 -C 4 -Alkyl, 
Phenyl, Naphthyl oder Phenyl-Cj-C^-alkyL Die aromatischen Gruppen R 5 , R 6 , R 7 
und R 8 konnen ihrerseits mit Halogen- und/oder Alkylgruppen, vorzugsweise Chlor, 
Brom und/oder C 1 -C 4 -Alkyl substituiert sein. Besonders bevorzugte Aryl-Reste sind 
Kresyl, Phenyl, Xylenyl, Propylphenyl oder Butylphenyl sowie die entsprechenden 
bromierten und chlorierten Derivate davon. 



25 



in der Formel (TV) bedeutet einen ein- oder mehrkernigen aromatischen Rest 
mit 6 bis 30 C-Atomen. Dieser leitet sich von Diphenolen ab wie z.B. 
Diphenylphenol, Bisphenol A, Resorcin oder Hydrochinon oder deren 
chlorierten oder bromierten Derivatert 
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k in der Formel (IV) kann, unabhangig voneinander, 0 oder 1 sein, vorzugs- 
weise ist n gleich 1 . 

N steht fur Werte von 0 bis 30, vorzugsweise fur 0 bzw. einen durch- 
schnittlicben Wert von 0,3 bis 20, besonders bevorzugt 0,5 bis 10, ins- 
besondere 0,5 bis 6. 

Mischungen aus Phosphorverbindungen der Formel (TV) enthalten vorzugsweise 10 
bis 90 Gew.-%, vorzugsweise 12 bis 40 Gew.-%, wenigstens einer Monophosphor- 
verbindung der Formel (TV) und wenigstens einer oligomeren Phosphorverbindung 
beziehungsweise eines Gemisches von oligomeren Phosphorverbindungen in 
Mengen von 10 bis 90 Gew.-%, vorzugsweise 60 bis 88 Gew.-%, bezogen auf die 
Gesamtmenge an Phosphorverbindungen, eingesetzt. 

Monophosphorverbindungen der Formel (IV) sind insbesondere Tributylphosphat, 
Tris-(2-chlorethyl)-phosphat, Tris-(2,3-dibromprobyl>phosphat, Triphenylphosphat, 
Trikresylphosphat, Diphenylkresylphosphat, Diphenyloctylphosphat, Diphenyl-2- 
ethylkresylphosphat, Tri-(isopropylphenyl)-phosphat, halogensubstituierte Aryl- 
phosphate, Memylphosphonsauredimethylester, Methylphosphensaurediphenylester, 
Phenylphosphonsaurediethylester, Triphenylphosphinoxid oder Trikresylphosphin- 
oxid. 

Die Mischungen aus Monomeren und oligomeren Phosphorverbindungen der Formel 
(IV) weisen durchschnittliche N- Werte von 0,3 bis 20, bevorzugt 0,5 bis 10, insbe- 
sondere von 0,5 bis 6 auf. 

Die Phosphorverbindungen gemaB Formel (IV) sind bekannt (vgl. z.B. EP-A 
0363608, EP-A 0640655, EP-A 0542522) oder lassen sich nach bekannten Methoden 
in analoger Weise herstellen (z.B. Ullmanns Enzyklopadie der technischen Chemie, 
Bd. 18, S. 301 ff. 1979; Houben-Weyl, Methoden der organischen Chemie, Bd. 12/1, 
S. 43; Beilstein Bd. 6, S. 177). 
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Die erfindungsgemaBen Polymerblends konnen gegebenenfalls von Verbindungen 
der Formel (TV) verschiedene Flammschutzmittel in einer Menge bis zu 20 Gew.- 
Teilen enthalten. Bevorzugt sind synergistisch wirkende Flammschutzmittel. Bei- 
5 spielhafl werden als weitere Flammschutzmittel organische Halogenverbindungen 
wie Decabrombisphenylether, Tetrabrombisphenol, anorganische Halogenverbin- 
dungen wie Ammoniumbromid, StickstofJverbindungen, wie Melamin, Melamin- 
formaldehyd-Harze oder Siloxanverbindungen genannt. Die erfindungsgemaBen 
Polymerblends konnen gegebenenfalls von den anorganischen Verbindungen abwei- 
10 chende anorganische Substanzen enthalten wie beispielsweise anorganische Hy- 
droxidverbindungen wie Mg- 5 Al-hydroxid, anorganische Verbindungen wie Alumi- 
niumoxid, Antimonoxide, Bariummetaborat, Hydroxoantimonat, Zirkoniumoxid, 
Zirkonhydroxid, Molybdanoxid, Ammoniummolybdat, Zinkborat, Ammoniumborat, 
Bariummetaborat und Zinnoxid. 

15 

Ferner konnen die erfindungsgemaBen thermoplastischen Polymerblends feinstteilige 
anorganische Verbindinigen enthalten, die sich giinstig auf die Flammschutz- 
eigenschaflen der erfindungsgemaBen Polymerblends auswirken. Diese anorgani- 
schen Verbindungen umfassen Verbindungen eines oder mehrerer Metalle der 1 . bis 
20 5. Hauptgruppe oder der 1. bis 8. Nebengruppe des Periodensystems, bevorzugt der 
2. bis 5. Hauptgruppe oder der 4, bis 8. Nebengruppe, besonders bevorzugt der 3. bis 
5. Hauptgruppe oder der 4. bis 8. Nebengruppe mit den Elementen Sanerstoff, 
Schwefel, Bor, Phosphor, KohlenstofiF, Stickstoff, Wasserstoff und/oder Silicium. 

25 Bevorzugte Verbindungen sind beispielsweise Oxide, Hydroxide, wasserhaltige 
Oxide, Sulfate, Sulfite, Sulfide, Carbonate, Carbide, Nitrate, Nitrite, Nitride, Borate, 
Silikate, Phosphate, Hydride, Phosphite oder Phosphonate. 

Bevorzugte feinstteilige anorganischen Verbindungen sind beispielsweise TiN, T1O2, 
30 Sn0 2 ,WC, ZnO, A1 2 0 3 , AIO(OH), Zr0 2 , Sb 2 0 3 , Si0 2 , Eisenoxide, NaS0 4> BaS0 4 , 
Vanadiumoxide, Zinkborat, Silicate wie Al-Silikate, Mg-Silikate, ein, zwei, drei- 
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dimensionale Silikate, Mischungen und dotierte Verbindungen sind ebenfalls ver- 
wendbar. Des Weiteren konnen diese nanoskaligen Partikel mit organischen Mole- 
kulen oberflachenmomfizriert sein, um eine bessere Vertraglichkeit mit den Poly- 
meren zu erzielen. Auf diese Weise lassen sich hydrophobe oder hydrophile Ober- 
flachen erzeugen. 

Die durchschnittlichen Teilchendurchmesser sind kleiner gleich 200 nm, bevorzugt 
kleiner gleich 150 nm, insbesondere 1 bis 100 nm. 

Teilchengrofie und Teilchendurchmesser bedeutet immer den mittleren Teilchen- 
durchmesser d 50 , ermittelt durch Ultrazentrifugenmessungen nach W. Scholtan et al. 
Kolloid-Z. und Z. Polymere 250 (1972), S. 782 bis 796. 

Die anorganischen Verbindungen konnen als Pulver, Pasten, Sole, Dispersionen oder 
Suspensionen vorhegen. Durch Ausfallen konnen aus Dispersionen, Sole oder 
Suspensionen Pulver erhalten werden. 

Die Pulver konnen nach iiblichen Verfahren in die thermoplastischen KunststofFe 
eingearbeitet werden, beispielsweise durch direktes Kneten oder Extrudieren der 
Bestandteile der Formmasse und den feinstteihgen anorganischen Pulvem. Bevor- 
zugte Verfahren stellen die Herstellung eines Masterbatch, z.B. in Flammschutz- 
additiven, anderen Additiven, Monomeren, Losungsmittem, in Komponente A oder 
die Cofallung von Dispersionen der Komponenten B oder C mit Dispersionen, 
Suspensionen, Pasten oder Solen der feinstteihgen anorganischen Materialien dar. 

Die thermoplastischen Polymerblends konnen anorganische Full- und Verstarkungs- 
materialien wie Glasfasern, gegebenenfalls geschnitten oder gemahlen, Glasperlen, 
Glaskugeln, blattchenfSrmiges Verstarkungsmaterial, wie Kaolin, Talk, Glimmer, 
Silicate, Quarz, Talkum, Titandioxid, WoUastonit, Mika, Kohlefasem oder deren 
Mischung enthalten. Vorzugsweise werden als Verstarkungsmaterial geschnittene 
oder gemahlene Glasfasern eingesetzt Bevorzugte Fullstoffe, die auch verstarkend 
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wirken konnen sind Glaskugeln, Glimmer, Silikate, Quaiz, Talkum, Titandioxid, 
Wollastonit 

Die gefullten bzw. verstarkten Polymerblends konnen bis zu 60, vorzugsweise 10 bis 
5 40 Gew.-%, bezogen auf die gefiillte bzw. verstarkte Formmasse, Full- und/oder 
Verstarkungsstoffe enthalten. 

Weiterhin konnen fluorierte Polyolefine zugesetzt werden. Die fluorierten Polyole- 
fine sind hochmolekular und besitzen Glasiibergangstemperaturen von fiber -30°C, in 
10 der Regel von fiber 100°C, Fluorgehalte, vorzugsweise von 65 bis 76, insbesondere 
von 70 bis 76 Gew.-%, mittlere Teilchendurchmesser dso von 0,05 bis 1 000 jim, 
vorzugsweise 0,08 bis 20 \im. Im allgemeinen haben die fluorierten Polyolefine E 
eine Dichte von 1,2 bis 2,3 g/cnA 

15 Bevorzugte fluorierte Polyolefine sind Polytetrafluorethylen, Polyvinylidenfluorid, 
Tetrafluorethylen/Hexafluorpropylen- und Ethylen/Tetrafluorethylen-Copolymeri- 
sate. 

Die fluorierten Polyolefine sind bekannt (vgl. EP-A 0640655). 

20 

ErfindungsgemaB werden die fluorierten Polyolefine E in Form spezieller Zube- 
reitungen eingeset2l: 

als koagulierte Mischung mit mindestens einer der Komponenten A bis C, wobei das 
25 fluorierte Polyolefin E bzw. Polyolefingemisch als Emulsion mit mindestens einer 
Emulsion der Komponenten A bis C gemischt und anschliefiend koaguliert wird 

oder 
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als Pracompound mit mindestens einer der Komponenten A bis C, wobei die 
fluorierten Polyolefine E als Pulver mit einem Pulver oder einem Granulat 
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mindestens einer der Komponenten A bis C vermischt und in der Schmelze, im 
allgemeinen bei Temperaturen von 208°C bis 330°C in den ublichen Aggregaten wie 
Innenkneter, Extruder oder Doppelwellenschnecken, compoundiert wird. 

Geeignete Tetrafluorethylenpolymerisat-Emulsionen sind handelsubliche Produkte 
und werden beispielsweise von der Finna DuPont als Teflon® 30 N angeboten. 

Die Erfindung umfasst auch ein Verfahren zur Herstellung der Polymerblends. 

Die erfindungsgemaBen Polymerblends, enthaltend Komponenten A bis E, werden 
hergestellt, indem man die jeweiligen Bestandteile in bekannter Weise vermischt und 
bei Temperaturen von 200°C bis 300°C in ublichen Aggregaten wie Innenknetern, 
Extrudem und Doppelwellenschnecken schmelzcompoundiert oder schmelzextru- 
diert, wobei die fluorierten Polyolefine vorzugsweise in Form der bereits erwahnten 
koagulierten Mischung eingesetzt werden. 

Die Vermischung der einzelnen Bestandteile kann in bekannter Weise sowohl 
sukzessive als auch simultan erfolgen, und zwar sowohl bei etwa 20°C 
(Raumtemperatur) als auch bei hoherer Temperatur. 

Die Polymerblends der vorliegenden Erfindung konnen zur Herstellung von 
Foimkoipern jeder Art verwendet werden. Insbesondere konnen Formkorpern durch 
Spritzguss hergestellt werden. Beispiele fur herstellbare Formkorper sind: Gehause- 
teile jeder Art, z.B. fur Haushaltsgerate, wie Saftpressen, Kaffeemaschinen, Mixer, 
fur Buromaschinen, wie Computer, Drucker, Monitore oder Abdeckplatten fur den 
Bausektor und Teile fur den Kfz-Sektor. Sie werden auBerdem auf dem Gebiet der 
Elektrotechnik eingesetzt, weil sie sehr gute elektrische Eigenschaften haben. 

Besonders geeignet sind die Polymerblends zur Herstellung von dunnwandigen 
Formteilen (z.B. Datentechnik-Gehauseteile), wo besonders hohe Anspruche an 
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Kerbschlagzahigkeit mid Sparaiungsrissbestandigkeit der eingesetzten Kunststofife 
gestellt werden. 

Eine weitere Form der Verarbeitung ist die Herstellung von Formkorpem durch 
Blasformen oder durch Tiefeiehen aus vorher hergestellten Platten oder Folirai. 

Im Folgenden wird die Erfindung anhand einiger Beispiele naher erlautert. 
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1. Definition der verwendeten Substanzen 

Komponente Bezeichnung 

Al Lineares Polycarbonat auf Basis Bisphenol A mit einer relativen 

Losungsviskositat von 1,26 gemessen in CH 2 C1 2 als Losungsmittel 
bei 25 °C und in einer Konzentration von 0,5 g/1 00ml 

A2 Lineares Polycarbonat auf Basis Bisphenol A mit einer relativen 

Losungsviskositat von 1,32 gemessen in CH 2 C1 2 als Losungsmittel 
bei 25°C und in einer Konzentration von 0,5 g/1 00ml 

Bl Pfropfpolymerisat von 40 Gew.-Teilen eines Copolymerisats aus 

Styrol und Acrylnitril im Verhaltnis von 73:27 auf 60 Gew.-Teile 
teilchenformig vernetztem Polybutadienkautschuk (mittlerer Teil- 
chendurchmesser d 50 =0,28 nm), hergestellt durch Emulsionspoly- 
merisation 

B2 Pfropfpolymerisat von 50 Gew.-Teilen eines Copolymerisats aus 

Styrol und Acrylnitril im Verhaltnis von 72:28 auf 50 Gew.-Teile 
einer Mischung im Verhaltnis 1:1 aus einem a) teilchenformig 
vemetzten Polybutadienkautschuk (mittlerer Teilchendurch- 
messer d 5 o=0,4 fim) sowie aus einem b) teilchenformig vemetzten 
Polybutadienkautschuk (mittlerer Teilchendurchmesser 
d 5 o=0,l Jim), hergestellt durch Emulsionspolymerisation 

CI Polyethylennaphthalat mit einer Vicat B 1 20 (ISO 306) Temperatur 

von 1 18°C und einer Schmelzvolumenrate (ISO 1 133 270°C, 5kg) 
von 12,1 cm 3 /10 min 

C2 Polyethylermaphthalat-co-terephthalat mit einer Vicat B 120 

(ISO 306) Temperatur von 1 14°C und einer Schmelzvolumenrate 
(ISO 1 133, 270°C, 5kg) von 10,7 cm^/lO min 

Dl Styrol/Acrylnitril-Copolymerisat mit einem Styrol/Acrylnitril- 

Verhaltnis von 72:28 und einer Grenzviskositat von 0,55 dl/g 
(Messung in Dimethylformamid bei 20°C) 

D2 Polybutylenterephthalat mit einer Viskositatszahl J nach DIN 
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Komponente Bezeichnung 

53 728/3 von 140cm 3 /g und mit einer Vicat B120 (ISO 306) 
Temperatur von 170°C 
E Pentaeritrittetrastearat 

Die Bestimmung der Zugfestigkeit erfolgt nach ISO 527. 
Die Bestimmung der ReiBdehnung erfolgt nach ISO 527. 
Die Bestimmung der Schmelzvolumenrate erfolgt nach ISO 1 133. 

Der Rohton wurde visuell beurteilt. Ausgehend vom Vergleichsbeispiel als Kontrolle 
(Wert "0") wurde die Aufhellung (+, ++) der erfindungsgemaBen Beispiele beurteilt 

2. Tabellen 



Tab. 1 : Formmassen und ihre Eigenschaften 





Vergleich 


ErfindungsgemaB 
1 


ErfindungsgemaB 
2 


Al Gew.-Teile 


70 


65 


65 


Bl Gew.-Teile 


13 


13 


13 


CI Gew.-Teile 




5 




C2 Gew.-Teile 






5 


Dl Gew.-Teile 


17 


17 


17 


E Gew.-Teile 


0,5 


0,5 


0,5 


KerbschlagzShigkeit 


56 


55 


55 


Izod 23°C kJ/m 2 








Kritische Temp. °C 


<-30 


<-30 


<-30 


Schmelzvolumenrate 
cm 3 /10 min. 


8,6 


10,7 


13,3 


Zugfestigkeit MPa 


2180 


2183 


2187 


ReiBdehnung % 


88 


122 


123 


Rohton 


0 


+ 


+ 


(visuelle Beurteilung) 
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Die erfindungsgemaBen Formmassen zeichnen sich durch eine gunstige Eigen- 
schaftskombination axis verbesserter FlieBfahigkeit, mechanischen Eigenschaften und 
Rohton aus. Uberraschenderweise werden durch die gegeniiber dem Stand der Tech- 
nik hinzugefiigten Komponenten CI bzw. C2 der Rohton deutlich verbessert, wobei 
im Gegensatz zu Farbpigmenten die mechanischen Eigenschaften sich zusatzlich 
noch verbessem. Auch nimmt die FlieBfahigkeit, hier in Form der Schmelzvolumen- 
rate, zu. 



Tab. 2: Formmassen und ihre Eigenschaften 





Vergleich 


Erf. 3 


Erf. 4 


Erf. 5 


Erf. 6 


Al Gew. -Teile 


60 


60 


60 


60 


60 


Bl Gew.-Teile 


20 


20 


20 


20 


20 


CI Gew.-Teile 




20 


10 






C2 Gew.-Teile 








20 


10 


Dl Gew.-Teile 


20 




10 




10 


E Gew.-Teile 


0,5 


0,5 


0,5 


0,5 


0,5 


Kerbschlagzahigkeit (Izod 23 °C) 












kJ/m 2 


56 


51 


59 


59 


55 


Kritische Temp. °C 


<-30 


<-30 


<-30 


<-30 


<-30 


Vicat-Temp. VSTB 120ISO306 °C 


122 


130 


127 


125 


128 


ReiBdehnung % 


115 


115 


117 


116 


117 


Rohton (visuelle Beurteilung) 


0 


++ 


+ 


++ 


+ 



Die erfindungsgemaBen Formmassen zeichnen sich durch eine gunstige Eigen- 
schaftskombination mechanischer und thermischer Eigenschaften sowie des Rohtons 
aus. Uberraschenderweise werden durch die gegeniiber dem Stand der Technik 
hinzugefugten Komponenten CI bzw. C2 der Rohton deutlich verbessert mid zwar 
unter Erhalt bzw. Verbesserung der mechanischen Eigenschaften, wie Kerbschlag- 
zahigkeit und ReiBdehnimg. Zusatzlich laBt sich eine fur viele Anwendungen vorteil- 
hafte Erhohung der Vicat-Temperatur erzielen. 
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Tab. 3: Fonnmassen und ihre Eigenschaften 





Vergleich 


Erfindunffs^emaB 
7 


B2 Gew.-Teile 


30 


30 ! 


Dl Gew.-Teile 


70 


70 


C2 Gew.-Teile 




2 


E Gew.-Teile 


0,5 


0,5 


Kerbschlagzahigkeit Izod 23°C kJ/m 2 


8 


10 


Schmelzvolumenrate cm 3 /10min. 


26 


25 


ReiBdehnung % 


17 


17 


Rohton (visuelle Beurteilung) 


0 


+ 



Die erfindungsgemaBen Fonnmassen zeichnen sich durch eine giinstige Eigen- 
schaftskombination aus verbessertem Rohton und FlieBfahigkeit bzw. mechanischen 
Eigenschaften aus. Uberraschenderweise werden durch die gegenuber dem Stand der 
Technik hinzugefugten Komponenten CI bzw. C2 der Rohton deutlich verbessert (+) 
unter Beibehaltung der mechanischen und rheologischen Eigenschaften, wie Kerb- 
schlagzahigkeit bzw. Schmelzvolumenrate. 



Tab. 4: Fonnmassen und ihre Eigenschaften 





Vergleich 


! Erf. 8 


Erf. 9 


A2 Gew.-Teile 


40 


40 


40 


D2 Gew.-Teile 


60 


30 




CI Gew.-Teile 




30 


60 


E Gew.-Teile 


0,5 


0,5 


0,5 


Kerbschlagzahigkeit Izod 23°C kJ/m 2 


7 


7 


7 


ReiBdehnung % 


134 


164 


159 


Perlglanzeffekt (visuelle Beurteilung) 


0 


+ 


-H- 



Die erfindungsgemaBen Fonnmassen weisen einen sehr schonen Perlglanzeffekt auf. 
Unter Beibehaltung der Kerbschlagzahigkeit und Verbesserung der ReiBdehnung 
konnten aus dem Material erfolgreich Gehause fur Mobiltelefone hergesteUt werden. 
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Patentanspruche 



1. Polymerblends enthaltend eine Komponente ausgewahlt aus der Gruppe Poly- 
(ester)caibonat A, Pfropfpolymerisat B oder Mischungen hiervon, als zweite 
Komponente Polyalkylennaphthalat C sowie gegebenenfalls eine weitere 
Komponente D ausgewahlt aus der Gruppe aus Vinyl(co)polymerisat Dl, 
Polyalkylenterephthalat D2 oder Mischungen hiervon, wobei Mischungen aus 
Polycarbonat, Polyalkylennaphthalat und gegebenenfalls Polyalkylentereph- 
thalat kein Tetrafluorethylenpolymerisat enthalten. 

2. Polymerblends nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass sie 0,2 bis 
99 Gew.-Teile Polyalkylennaphthalat enthalten, wobei die Summe der Ge- 
wichtsteile der Komponenten A + B + C + D100 ergibt. 

3. Polymerblends nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass sie 0,4 bis 
85 Gew.-Teile Polyalkylennaphthalat enthalten, wobei die Summe der Ge- 
wichtsteile der Komponenten A + B + C + D100 ergibt. 

4. Polymerblends nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass sie 0,6 bis 
75 Gew.-Teile Polyalkylennaphthalat enthalten, wobei die Summe der Ge- 
wichtsteile der Komponenten A + B+ C + D100 ergibt 

5. Polymerblends nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass sie Poly- 
carbonat, Polyalkylenterephthalat und Polyalkylennaphthalat enthalten. 

6. Polymerblends nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass sie Poly- 
carbonat, Pfropfpolymerisat und Polyalkylennaphthalat enthalten. 
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7. Polymerblends nach Anspruch 1, dadnrch gekennzeichnet, dass sie Pfropf- 
polymerisat, Polyalkylennaphthalat und gegebenenfalls Polyalkylentereph- 
thalat enthalten. 

5 8. Polymerblends nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass sie Poly- 
carbonat und Polyalkylennaphthalat, ausgenommen Tetrafluorethylenpoly- 
merisat enthalten. 



9. Polymerblends nach einem der Anspriiche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, 
10 dass sie als Polyalkylennaphthalat Polyethylennaphthalat und/oder Poly- 

butyl ennaphthalat enthalten. 



10. Polymerblends nach einem der Anspriiche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Pfropfgrundlage des Pfropfpolymerisats B ausgewahlt ist aus min- 

15 destens einem Kautschuk aus der Gruppe der Dienkautschuke, EP(D)M- 

Kautschuke, Acrylat-, Polyurethan-, Silikon-, Chloropren- und Ethylen/Vinyl- 
acetat-Kautschuke. 

11. Polymerblends nach einem der Anspriiche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, 
20 dass sie mindestens einen Zusatz aus der Gruppe der Flammschutzmittel, 

Stabilisatoren, Pigmente, Entformungsmittel, FlieBhilfsmittel und/oder Anti- 
statika enthalten. 



25 



12. Polymerblends nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, dass sie als 
Flammschutzmittel Phosphate gemaB Formel (IV) enthalten 









— ( 


(O)k 




R 6 





-X-0-P- 



I 

r 



'(O)-R 8 



— 'N 



(IV), 



in welcher 
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R 5 , R 6 , R 7 und R 8 unabhangig voneinaader jeweils gegebenenfalls halo- 
geniertes Cj-Cg-Alkyl, jeweils gegebenenfalls durch Alkyl, und/oder 
Halogen, substituiertes C 5 -C 6 -Cycloalkyl, C 6 -C 3Cr Aryl oder C 7 -C 12 - 
5 Aralkyl bedeuten, 



X einen ein- oder mehrkernigen aromatischen Rest mit 6 bis 30 C- 
Atomen bedeutet, 

10 k unabhangig voneinander 0 oder 1 sein kann und 



N fiir Werte von 0 bis 30 steht. 



13. Verwendung der Polymerblends nach einem der Anspriiche 1 bis 11 zur 
1 5 Herstellung von Formkorpern. 

14. Formkorper, insbesondere Gehauseteile, Abdeckplatten und Teile fur den 
Kfe-Sektor, dadurch gekennzeichnet, dass sie unter Verwendung von Poly- 
merblends nach einem der Anspriiche 1 bis 12 hergestellt werden. 

20 
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A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGEWStANOES 

IPK 7 C08L69/00 C08L67/G2 C08L51/GO 



Nach der Internattonalen Patentklassifikation (IPK) Oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK 



In* rationales Akienzeichen 

PCT/^pD/09015 



Recherchierter Mindestprufstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssyrribole ) 

IPK 7 C08L 



Recherchierte aber nichi zum Mindestprufstoff geharende VerOffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen 



Wahrend der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe) 

EPO- Internal , CHEM ABS Data, PAJ 



C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN 



Kategorie* 



Bezeichnung der Veraffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile 



Betr. Anspruch Nr. 



US 3 856 884 A (SAKAI K ET AL) 
24. Dezember 1974 (1974-12-24) 
Seite 1, Spalte 1, Zeile 1 - Zeile 25; 
Anspruche 1-8 

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN 

vol . 1997, no. 04, 

30. April 1997 (1997-04-30) 

& JP 08 325444 A (MITSUBISHI CHEM CORP), 

10. Dezember 1996 (1996-12-10) 

Zusarnnenfassung 

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN 
vol. 017, no. 001 (C-1014), 
5. Januar 1993 (1993-01-05) 
& JP 04 239529 A (TEIJIN LTD), 
27. August 1992 (1992-08-27) 
Zusarnnenfassung 



-/-- 



I- 4,8,9, 

II- 14 



1-5,8,9, 
13 



1-4,8,9, 
13 



Weitere VeroffentHchungen sind der Fortsetzung von Fekl C zu 
entnehmen 



Siehe Anhang Patenrfamtiie 



• Besondere Kategorien von angegebenen VerOffentlichungen 
"A" Veraffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik deftniert, 
aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist 



"E" 



alteres Dokument das jedoch erst am Oder nach dem internationalen 
Anmeldedatum veroffentlicht worden ist 



"L" Veraffentlichung. die geeignet ist, einen Prioritatsanspruch zweifelhaft er- 
scheinen zu lassen, oderdurch die das Veroffentiichungsdatum einer 
anderen tm Recherchenbericht genannten Veraffentlichung belegt werden 
soil Oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie 
ausgefuhrt) 

"O* Veroffentlichung, die sich auf eine mundliche Offenbarung. 

eine Benutzung, eine Ausstellung Oder andere MaGnahmen bezieht 
"P" Veroffentlichung. die vor dem internationaJen Anmeldedatum. aber nach 

dem beanspruchten Pnoritatsdatum veroffentlicht worden ist 



T" Spatere Veroffentlichung. die nach dem internationalen Anmeldedatum 
Oder dem Prioritatsdatum veroffentlicht worden ist und mit der 
Anmefdung nicht kollidiert, sondem nur zum Verstandnts des der 
Erfindung zugrundeliegenden Prinzips Oder der ihr zugrundeliegenden 
Theone angegeben ist 

*X* Veroffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung 
kann allein aufgrund dieser Veraffentlichung nicht als neu oder auf 
erfinderischer Tatigkeit benjhend betrachtet werden 

"V Veroffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung 
kann nicht als auf erfinderischer Tatigkeit beruhend betrachtet 
werden. wenn die Veroffentlichung mit einer oder mehreren anderen 
VerOffentfichungen dieser Katedorie in Verbindung gebracht wird und 
diese Verbindung fur einen Facnmann naheliegend ist 
Veraffentlichung. die Mitglied dersefben Patentfamilie ist 



Datum des Abschlusses der internationalen Recherche 



8. Januar 2G01 



Absendedatum des internationalen Recherche nberichts 



0 1 06. 2001 



Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehdrde 

Europaisches Patentamt. P.B. 5818 Patentlaan 2 
NL - 2280 HV Rijswqk 
Tel. (+31-70) 340-2040. Tx. 31 651 epo nl. 
Fax: (+31-70) 340-3016 



Bevollmachtigter Bediensteter 



DEC0CKER, L 
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INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT 




it 



|nt^-nationafes Aktenzeichen 

T/EP GO/09015 



C(Fortsetzung) ALS WESENTLICH jWgSEHENE UNTEBLACEN ' 

Ka.egorie- | Bezeichnung der VerSHenUichung. sowei, ertordertich un.er Angabe derin Betrach, kommenden Teile I Bet r Anspruch Nr " 



DATABASE CHEMABS [Online] 

CHEMICAL ABSTRACTS SERVICE, COLUMBUS, 

ANON.*: "Poly (ethylene 

naphthal enedi carboxyl ate) / polycarbonate 

blends" 

retrieved from STN 

Database accession no. 107:237778 

XP002156621 

Zusamnenfassung 

& RES. DISCL. (1987), 283, 667-9, 

DATABASE CHEMABS [Online] 

CHEMICAL ABSTRACTS SERVICE, COLUMBUS, 

NAKAMURA! YOSHITSUGU ET AL: "Polyester 

molding compositions with good color 

stability" 

retrieved from STN 

Database accession no. 84:60505 

XP002156622 

Zusairmenfassung 

& JP 50 067355 A (TEIJIN, LTD., JAPAN) 
6. Juni 1975 (1975-06-06) 

DATABASE CHEMABS [Online] 

CHEMICAL ABSTRACTS SERVICE, COLUMBUS, 

OHIO, US; 

UENO, MA KOTO ET AL: "Resin compositions to 
give molded articles with pearl like 
luster" 

retrieved from STN 

Database accession no. 82:141098 

XP002156623 

Zusammenfassung 

& JP 49 129748 A (TEIJIN CHEMICAL INDUSTRY 
CO., LTD.) 12. Dezember 1974 (1974-12-12) 



1-4, 
6-10,13 



1-6,9-14 



1-4,8,9, 
13 
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INTERNATIONALEI 



^BcHERCHENBERICHT 



;ernajianales Aktenzeichen 
TlT/EP 00/09015 



Feld I Bemerkungen zu den Anspruchen, die sich als nicht recherchierbar erwiesen haben (Fortsetzung von Punkt 2 auf Blatt 1) 



GemaG ArtikeJ I7(2)a) wurde aus folgenden Grunden fur bestimmte AnsprOche kein Recherchenbericht erstellt: 
1 . | [ AnsprOche Nr. 

well sie sich auf Gegenstande beziehen, zu deren Recherche die Behorde nicht verpflichtet ist, namlich 



2. [ | AnsprOche Nr. 

weil sie sich auf Teile der internationalen Anmeldung beziehen, die den vorgeschriebenen Anforderungen so wenig entsprechen 
daG eine sinnvolle Internationale Recherche nicht durchgefuhrt werden kann, namlich 



3. [ [ AnsprOche Nr. 

weil es sich dabei um abhangige AnsprOche handelt, die nicht entsprechend Satz 2 und 3 der Regel 6.4 a) abgefaSt sind. 



Feld II Bemerkungen bei mangelnder Einheitlichkeit der Erfindung (Fortsetzung von Punkt 3 auf Blatt 1 ) 



Die international Recherchenbehdrde hat festgesteilt. daQ diese Internationale Anmeldung mehrere Erfindungen enthalt: 

siehe Zusatzblatt 



1. I | Da der Anmeider alle erforderlichen zusatzlichen RecherchengebOhren rechtzeitig entrichtet hat, erstreckt sich dieser 
I ' internationale Recherchenbericht auf alle recherchierbaren AnsprOche. 

2 { j Da fur alle recherchierbaren AnsprOche die Recherche ohne einen Arbeitsaufwand durchgefuhrt werden konnte, der eine 
' ' zusatzliche Recherchengebuhr gerechtfertigt hatte, hat die Behorde nicht zur Zahlung einer solchen GebOhr aufgefordert. 



3. I Da der Anmeider nur einige der erforderlichen zusatzlichen Recherchengebuhren rechtzeitig entrichtet hat, erstreckt sich dieser 

' 1 internationale Recherchenbericht nur auf die AnsprOche, fOr die Gebuhren entrichtet worden sind, namlich auf die 

AnsprOche Nr. 



Der Anmeider hat die erforderlichen zusatzlichen Recherchengebuhren nicht rechtzeitig entrichtet. Der internationale Recher- 
chenbericht beschrankt sich daher auf die in den Anspruchen zuerst erwahnte Erfindung; diese ist in folgenden Anspruchen er- 
faGt: 

1-6, 8-14 



Bemerkungen hinsichtlich eines Widerspruchs j ' j Die zusatzlichen Gebuhren wurden vom Anmeider unter Wtderspruch gezahit. 

[ | Die Zahlung zusatzlicher Recherchengebuhren erfolgte ohne Widerspruch. 



FormblattPCT/lSA/210 (Fortsetzung von Blatt 1 (l))(Juli 1998) 



Internationales Aktenzeichen PCT/EP 00 /G9015 



WEITERE ANGABEN 



PCT/ISA/ 210 



Die i nternationale Recherchenbehdrde hat festgestel 1 t, daB diese 
international Anmeldung mehrere (Gruppen von) Erfindungen enthalt 
namlich: 

1. Anspruche: 1-6,8-14 

Polymer blends enthaltend Poly (ester) carbonat A, 
gegebenenfalls Pfropfpolymeri sat B, Polyalkylennaphthalat C 
sowie gegebenenfalls eine weitere Komponente D ausgewahlt 
aus der Gruppe aus Vinyl (co)polymeri sat Dl, 
Polyalkylenterephthalat D2 oder Mischungen hiervon, wobei 
Mischungen aus Polycarbonat, Polyalkylennaphthalat und 
gegebenenfalls Polyalkylenterephthalat kein 
Tetrafluorethylenpolymerisat enthalten. 



2. Anspruche: 1-4,7,9-14 

Pol ymerbl ends enthaltend Pfropfpolymeri sat B und 
gegebenenfalls Poly (ester) carbonat A, Polyalkylennaphthalat 
C sowie gegebenenfalls eine weitere Komponente D ausgewahlt 
aus der Gruppe aus Vinyl (co)polymeri sat Dl, 
Polyalkylenterephthalat D2 oder Mischungen hiervon. 



INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT 

Angaben 2u Verof/entlic jen, die zur s^Bfcatentfamilie geharen 



lm Recherchenbericht 
angefuhrtes Patentdokument 



Datum der 
Verdffentlichung 



Intpmation; 

PCT/ 



Mitglied(er) der 
Patentfamilie 



tenzeichen 

5/09015 



Datum der 
Verdffentlichung 
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DE 2341159 A 
FR 2241575 A 
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20- 03-1975 
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23-0Z-1975 


JP 08325444 
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10- 
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1996 
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